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On salt qae Ton a d^j& suggdr^ Temploi en 
tant qae matieres premieres pomr prodnito 
cosmetizes de certains deriyes de oopolymeres 
d'anh^dride maMiqiie et d*aa moins nn autre 
monomere ediyle^q[iie tel que le styrene, 
Tethylene, le vinyl-midthyl-ether on leurs homo- 
lognes. 

Ges corps sent actuellement utilises en cosme- 
tique soit comme agents epaissiasants, soit 
comme produits laqnants et dans ce dernier cas 
lis sont appliqn^ snr la chevehire sons forme 
d*aero8ol on de lotion. 

Parmi ces derives de eopolymeres d'anhy- 
dride mal^ique* on pent notamment cater les 
esters ou les amides provenant de la conden- 
sation d'alcools on diamines ear la fonction 
anhydride d*im polymere de formnle : 
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dans laqueUe It repr^sente de lliydrogene, un 
radical -CHsO, -GHsCHsOt phenyl, etc. et dans 
laqnelle le rapport molficolaire dn monomere 
ethyl^qae a Tanhydride maleiqiie pent varier 
de 1/1 a 1/0,7, n etant nn nondire entier 
Buperieur a L 

Parmi les eorps actoeDement utilise comme 
agents de fixation de la coiffure ponr faciliter 
la mise en plist on pent citer le polyvinyi- 
pyirolidone/vinyl acetate, la pdyvxnyl^pyrroli* 
done, les composes esters on amides disrivant 
des polynii&res de la fonnnle la gonune- 
laque, les oopolymifes aciState de vinyVacide 



^thyl&uqoe, etc. 

En fait, les produits qoi viennent d'etre 
iaamix6a et qui sont actuellement utilises 
presentent Finconvenient d^avoir pen d*affinit6 
ponr la keratine qui constitue le cheven, d^o^ 
il r^snhe que les laques actoellement connues 
adherent mal et disparaissent rapidement par 
les actions mecaniqnes auxqnelles se trouve 
soumise la chevelnre. 11 en resnlte qae les 
xnises en plis qai aont effectn^ avec oes pro- 
doits de fixation ne presentent pas toutes la 
teuoe desirable. 

La presente invention conceme nne serie de 
corps qoi penvent ovantagensement etre utilises 
a la place des corps pr^c6demment d^crits poor 
laquer le cfaeveii, car ils sont d'une stracture 
chimiqae telle qa'ils se fixent beauconp mieax 
anx chevenx snr lesqnels ils constitaent on 
revetement particolierement interessant. En 
effet, en dehors de lenr plus grande solidite du 
revetement, les compost selon Tinvention 
peuvent agir snr le cheven comme des adonci^ 
sants en donnant a la chevelure nn plus grand 
pouvoir glissant qui ea amdliore Taspect et en 
facilite grandement le peignage. 

Par aillenrs, les compost selbn Pinvention 
peuvent etre utilises comme base co8m6tiq[ae 
poor obtenir des gek on des cremes. 

La presente invention a pour objet le produit 
indnstriei nonveau que coEustitoe nn derive 
amid^amine obtenn par condensation sur mi 
on plusiears polymeres repondant & la formule 
(I) ci-dessus de diamines- ou de polyamines 
contenant une fonction amine primaiie ou 
secondaire et une ou plusieurs fonctions amine 
tertiaire. 



La formule generate des 
Pinvention est la suivante : 



produits selon 
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f ormule dane laqueUe R a la dgnificatioii qm 
lai est donnee dans la foimnle (I) drdessuB et 
dans laquelle Ri deaigne de lliydrogtee ou des 
alooyles inferieiirs tds que -CHsy -CsHa, etc* 
Rs dSdgne de Thydiogene ou des alcoyles infe- 
rieure tela que -CHs, CsJEg, etc, Rs d&igne dee 
alcoylea inferionrs teds que -CHj, -CH2H5 on un 
autre radical defizu lui-meme par la foimale 

/Ra . ; 

.R4-W , fomiiile dans laqaeOe Rt i la aigni- 

\Ra 

fication qui vient d'etre decrite et on R4 possede 
la signification qui va itre donnie ci-apr^ 
ponr la fozmnle (II) > R4 representant 

^3^2, -CHs-CHsrCHa, CHsrCH 



ou lea homologoea auperieurs de ces radicaux 
oontenant josqn*^ 6 atonies de catlione. 

Faxmi lea composes amines primaiies-terw 
tiaixes utilisaBIes selon l*invention on pent cuter 
les composes suirants : N,N-dimetfayl-l,2-ethy- 
lene-diamine, NJH-dimethyl-l,3-propylene-diami- 
ne, NJNnli^yl-l^S-propyl^e-diaminet NJI- 
dqiropyl-l^-propylene-diamine, W-propyl-N-me- 
thyMfS-ptopylene-diamine, NJDJ-diinethyU,4-bu- 
tylen^iamine. 

Parmi les composes ntninftg secondaixea-ter- 
tiaxres selon rinyention, on pedt egalement citer 
la N,N-dimethyl methyl-ethylene diamine et 
la N^-dimethyl M* m^yl propylene diamine- 

n doit etre Bien compxis que les corps qui 
vienxient d'etre ^um^x^s sont sinxplemmt 
donn& k titre d'ezemplBs et quails ne son! 
nuHemcnt Iunitati£st 

En meme tenqis que se prodnit la reaction 
eondnisant a Fobtention des composes selon 
I'invention ctdessns dScrita, on peut faixe agir 
d'autres piodnitB reagisBant sur la fonction 
anhydride cn meme temps que la polyamine 
pximaire-tertiaire on secondaire-tertiaire dont 
il yient d'etre parl^. 

Cest ainsi que Van pent £aixe r^agir simal- 
sor le copolymere des amines pri- 
maires on seoondaires ou des alcools avec uue 
polyamine qui* cela vient d'etre indlqui^t 



est un des constitaants essentielB des oompoaea 
selan TinventiiaiL 

Dana oe cas, il est recommande, pour que la 
reaction se fasse avcc nn bon rcndcment, 
d'ajouter an melange de reactifs une amine 
tertiaire en qnantite telle qn'elle represente 
Fequhralent chimique de Famine primaiie ou 
secondaire ou de Falcool qui a ete ajoute en 
plus des constitaants indispensables a la reac- 
tion des produits selon Finvention* 

Les com poses selon la presente dcmande 
peuvent etre prepares en phase homogene si 
Fon choidt conime milieu r^actionnel un 
solvant commun an polymere de depart^ a 
Famine et aux polymeres provenant de la 
reaction dn polymere de depart et de Faminct 
ce solvant ne devant, bien entendu, pas reagix 
sur la fonction anhydride du polymere de 
depart 

A titre d'eocempley on peut citer comme soL 
vants oonyenant a ce type de reaction FacetonCf 
le dioxane et la pyridine. 

On peut egalement preparer les composes 
selon Finyention en milieu heterog^ne en fai- 
sant tomber le polymere anhydride par petites 
fractions et sous bonne agitation dans une 
solution aqoeuse de Famine. 

n est preferable d*utiliser des proportiona de 
polym^es et diamine teRes que Famine et les. 
fonctions anhydrides du polymere ee txouyent 
en proportions equimolecnlaires. En operant 
comme cela a ixk indique, on obtient d'excel* 
lents taux de condensation qui peuvent ayoi- 
siner 80%. 

Les dexiyes amf<l" nTninrrt dbjets de la 
presente inyention sont utilises de preference 
en solutian a des concentrations comprises entre 
Ofi et 6fo et le plus souyent entre 2 et 5 ^. 

Dans le but de mieux faxre comprendre 
Finyention on va en decxixe maintenant a titre 
d'OluBtratioa et sana aucun caractere limitatif 
plusienKs modes de realisation. 

Example I. — Dans 250 em' d'une eolation Ik 
2fc de N N dimethyl ^thyl^ diamine dans 
Feau, on fait tombex pax petitea qnantites et 
sous une tres bonne agitation 8,85 g d\m cop<^ 
lymere 1/1 de methyl yinyl ithex et d*anliy- 
dride malMqae en pxenant la precaution de ne 
faire tomber une nouveDe fraction du polymdre 
anhydride que lorsqoe la fraction pr6c6dente 
a 6t& totalement dissoute dana la solution 
d'amine* 

On obtient ainsi une solution viaqueuse de 
laqudUe on peut extraire le oompos6 selon 
Finyention en le f aisant precipiter par addition 
d'oa melange contenant par moitie de Faleool 
et de Facdtate d'ethyle. 

Le produit de la reaction ainsi obtenu pent 
€tre utiHs^ comme adoudssant en Fintrodoisant 
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daxu la proportion de 0,5 % dans im shamp 
pooing. 

Le shan^iooing ainsi traite possede tme 
mousse particolierement donee an tonchor et 
confere an cheyea una ploa grande Lrillance et 
one plus grande souplesse. 

Le compost obtena comme il vient d'etre 
decrit peat egalement etre utilise comme epai»- 
sissant cosmetiqae en rintroduisant a nne 
concentration de 2 % environ. 

Exemple 2, — Dans 250 cm^ d'lme solution 
& 10% de N-N-di^thy^ropylene diamine dans 
Facetone, on ajoute 250 cm^ d'une solution 
aoetonique a 9,6 % de copolymere ethylene- 
anhydride mal^iqoe (rapport mol6cnlaire 1/1). 
On s'aperQoit qae la reaction demarre seule 
avec un degagement de chaleur. 11 suffit alors 
de la completer par ehauffage, puis on separe 
la tesine conforme a Tinvention qui a cte alnsi 
obtenne en faisant evaporer le oolvant. 

Le produit obtenn, qui est d*nne faible visocv 
site si le polymere de depart est lui-meme 
pen visqaeux, pent etre utilise avec sucoes 
comme adoucissant de mise en plis en le dissol^ 
vant a raison de 3 % dans une solution hydro- 
alcoolique a 30 % d'alcool ethylique. 

Exemple S* — A 100 cm' d'une solution 
aqueuse oontenant 6% de N*N-dimethylpropy- 
Ihne diamine, 4 % de butylamine et 4,2 g de 
pyridine, on ajoute par petites quantites 14,3 g 
de copolymere 1/1 ethylene anhydride malei- 
que en prenant soin, avant d*ajouter one nou* 
velle portion de copolymere, que la portion 
precedente eoit totalement dissonte. 

On pent utiliser directement la solution ainsi 
obtenue on bien encore sparer le produit de 
reaction par evaporation et lavage a Faloool de 
maniere a elimioer les amines qui n'ont pas 
reagi 

La reaine ainsi obtenue pent etre udlisee en 
solution dans Teau ou en solution hydro- 
alooolique &i tant que lotion de mise. en plis. 
EUe pexmet d'obtenir une coiffnre d'une duree 
notablement pins grande. 

Les concentrations en r^sine de telles sobi* 
tions peuvent etre par exemple comprises entre 
2 et 5 la lotion titrant par exemple 25 % 
en aloooL 

Exemple 4k — On fait reagir but 100 cm' 
d'une solution aqnense oontenant 10 % de N-N- 
dietbylethylene diamine, 18 g d'un copolymere 
resultant de la oopolymerisation de 104 g de 
styr&ne et de 88 g d'anhydride mal6iqne en 
ajoutant le copolymere par petites fractions et 
en prenant soin d'assurer la dissolution de 
chaqne fraction introduite avant d'introdaire 
une nouvelle fraction. 

La solution ainsi obtenue peut etre utilisee 
conjointement avec les prodoits obtenns confor- 
mement auz exemples 2 et 3, cette utilisation se 



faisant pour les memes usages et aux concentra- 
tions prealablement indiquees. 

On peut, par exen^>le, obtenir une eoroel- 
lente lotion de mise en plis en mettant dans 
one solution hydro-alcooliqne a 20 % d'alcool 
ethylique 0,5 % de la resine obtenue conforme- 
ment k Texemple 4 et 1»S % de la resine 
obtenue conformemcnt a Fexemple 3. 

n est bien entendu que les modes de mise 
en oeuvre qui viennent d'etre decrits ne presen- 
tent aucun caractere limitatif et pourront 
recevoir toutes modiBcations desirables sons 
pour cela sortir dn cadre de I'invention. 

Biscnii 

La presente invention a pour objet : 
A. Le produit industriel nouvean que consti* 
tuo un derive amide-amine obtenu par conden- 
sation sor un ou plusleurs j^olymetcs repou- 
dant a la formule 



-/CH— CH\- 



(I) 



dans laquelle R represente de I'hydrogene, un 
radical -CHaO, -CHaCHzO, phenyl, etc et dans 
laquelle le rapport moleculaire da monomere 
ethyleniqne a Panhydride maleique peut varier 
de 1/1 a 1/0,7, n etant un nombre entier aup^ 
rienr a 1, de diamines ou de polyamines 
contenant nne fonction amine primaire ou 
secondaire et une on plnsienrs fonctions amino 
tertiaire, ces derives pouvant en outre presenter 
les caract^istiqaes suivantes prises isol^ment 
ou en combinaison : 
1^ Us ont pour formule 



— ((i:^-CH.) }— 



-CH)— \- 

i. ) 



((CH— CH)— \— 
OOOH 



B« 

I 



(H) 



formule dans laquelle R a la signification qui 
lui est donnee dans la formule (I) ci-dessus et 
dans laquelle Ri de lliydrogene ou des alcoyles 
inf erieurs tela que -CHs, -C£H8, etc, Rj designe 
de I'hydrogene on des alcoyles inferieurs tels 
que -CHs, -CdHu, etc, Rs designe des alcoyles 
inferieurs tela que -CHs, -CHzHq ou un autre 
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radical defini lui-meme par la formnle 

-lU-N , fbmmle dans laqaeDe E2 a la 

\Ra 

significatioii qrn vient d^etre decrite et oh R4 
poss^de la significatioa qni va etre donnee ci- 
apres pour la foxmnle (II) » iU representant 

oa les 

CHp 

homologues siq>ezieiir8 de ces radicanx conto- 
nant jusqulk 6 atomes de cadone ; 

2" Le derire est obtenu par action de la 
NfN-diniethyl-l^-ethyleiie^liaiiime ; 

3** Le dlriv6 est obtenu par action de la 
N,N-dmietbyl-If3-ptoipyIene diarnine ; 

4^ Le ddrive est obtenu par action de la 
NJN-dieth^-l^-propylilne diamine ; 

5** Lc derive est obtenu par actj.on de la 
NJf-dipiopyl-l,3-prop7Lene diamine; 

6*> Le d6ny^ est obtenu par action de la 
N-piQpyl-N-metiiyl-l,3^propyIene diamine; 

V Le derive est obtenu par action de la 
N^-dimediyl-l,4-batyline diamine* 

B. Le precede de preparation des derires 
decrits soub A* easentiell^ent caracterise par 
le fait que Ton fait r^agir snr un ou plnsieurs 
polymeres de formnle 




dans laqueUe R repr^sente de lliydrogene* mi 
radical -GHsO, -CHsGHaO, phenyl, etc et dans 
laqaeDe le rapport mol^culaiie du monomfere 
^thyMnique a ranfaydride maleiqne pent varier 
de 1 a I»07, n Stant un nombre entier aaperieur 
a 1, une on pluaienrs ^^iflminpa on polydia^ 
mines contenant une fonction amine prxmaire 



ou secondaire et one ou pInsieurB fonctions 
amine tertiaire, ce proo^de pouvant en outre 
presenter lea caract^riatiqueB soivantcs prises 
ieolement ou en cnmbinaison : 

1** On fait agir en meme temps que les 
oomposea indiques drdessos d'autres produits 
reagiesant sur la fonction anhydride en meme 
ten^s que la polyamine primair^tertiaire ou 
secondaire-tertiane ; 

2<^ En operant selon I**, on ajoute une amine 
tertiaire en quantity telle qa*elle rcpr^sente 
Pequivalent chimique de Famine primaire ou 
secondaire on de raloool ; 

3** On effectne la reaction en phase homo* 
gene dans un solvant commun au polymere de 
depart, a Tamine et au polymere provensnt de 
la reaction, ce solvant ne reagissant pas sur la 
foncdoa anhydride du polymere ; 

4^ On utilise comme mUieu rcactionnel de 
Facetoae ; 

5* On utilise comme milieu r6actionnel du 
dioxane ; 

6" On utilise comme milieu reactioimel de 
la pyridine ; 

7** On effectne la reaction en milieu hdt6- 
rogene en ajoutant par petitee fraotionB le poly- 
m&re anhyitide dans une solution aqueuse de 
Famine. 

C Le produit indostriel nonveau que oonsti- 
toe un prodnit traitant pour cherenx caracte- 
rise par le fait qu*il contient de 0,5 & 6% et 
de preference de 2 a 5 ^ des composes decrits 
sous A. en solution aqueuse ou hydrcnalcocv 
lique. 

D. Le produit indostriel nouveau que ocmsti- 
tne vai g^ ou une cr%me notamment k usage 
cosmstiqae essentiellement caracterise par le fait 
qu^ contient comme epaississant un compose 
tel que decrit sous A. 

SodM anonyme dits : L*OB£AL 
Fbr pKocuntioii : 
Alala Casalohga 



Pour !a' vente des fagrfcqk^ ^adxesser & i'lBSPsniERiE Naxioicais, 27, roe de la CamendoD, Puis (15*). 



